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Patenttivaatimukset: 

1 . Menetelma valkaistun, hyvat lujuusominaisuudet omaavan sellu- 
loosamassan valmistamiseksi, jonka menetelman mukaan 

5 - selluloosamassa kasitellaan otsonilla ainakin yhdessa valkaisuvaiheessa, 
tunnettu siita, etta 

- otsonilla kasitelty massa saatetaan kosketuksiin peroksialkaanihapon 
kanssa happamissa olosuhteissa massan alkalilabiilisuuden vahenta- 
miseksija 

1 0 - nain saatu massa saatetaan alkaliseen kasittelyvaiheeseen. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta otsonoL- 
tua massaa kasitellaan hapettavalla valkaisukemikaalilla alkalisissa olosuhteissa 
liukenevien hiilihydraattien maaran vahentamiseksi. 

15 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta liuen- 
neiden hiilihydraattien maara vahennetaan ainakin 30 %:lla verrattuna tilantee- 
seen, jossa massaa kasitellaan otsonivaiheen jalkeen alkalisissa olosuhteissa. 

20 4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
massa pidetaan pH-arvoltaan happamana tai neutraalina otsonikasittelyn ja 
hapettavalla valkaisukemikaalilla suoritettavan kasittelyn valilla. 

5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
25 etta otsonikasittely ja kasittely hapettavalla valkaisukemikaalilla suoritetaan 

samassa valkaisuvaiheessa. 

6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta otsonikasittely ja kasittely hapettavalla valkaisukemikaalilla suoritetaan 

30 ainakin oleellisesti samanaikaisesti. 

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelma, tunnettu siita. 
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etta massa kasitellaan ensin otsonilla ja sitten hapettavalla valkaisukemikaalilla. 

8. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta otsonikasittely ja kasittely hapettavalla valkaisukemikaalilla suoritetaan eri 

5 valkaisuvaiheissa. 

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelma. tunnettu siita, etta massa 
pestaan valkaisuvaiheiden valilla. 

10 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta massa 
pestaan vedella ainakin likimain neuiraaliksi valkaisuvaiheiden valilla. 

1 1 . Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta peroksialkaanihappona kaytetaiin alempaa peroksialkaanihappoa. 

1 5 etenkin peretikkahappoa. 

12. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen menetelma, tunnettu siita. etta perok- 
sialkaanihapon kayttomaara on 1 - 40 kg selluloosamassan tonnia kohti (BDt). 

20 13. Patenttivaatimuksen 1 1 tai 12 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
otsonin kayttomaara vastaa 30-90 % valkaisussa kaytettavista hapetusekviva- 
lenteista ja peroksihapon kayttomaara vastaa 70 - 10 % valkaisussa kaytettavista 
hapetusekvi valentei s ta. 

25 14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
otsonin kayttomaara vastaa 40 - 70 % valkaisussa kaytettavista hapetusekviva- 
lenteista ja peroksihapon kayttomaara 60-30 % valkaisussa kaytettavista hape- 
tusekvivalenteista. 

30 15. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma. tunnettu 
siita, etta alkalinen kasittelyvaihe kasittaa alkaiiuuttovaiheen, happivaiheen, 
vetyperoksidivaiheen tai naiden yhdistelman. 
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16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita, etta 
alkaliuuttovaiheen suodos otetaan talteen ja ainakin osa siita kierratetaan sellu- 
loosamassan keittoon tai valkaisuun. 

5 17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen meneteima, t u n n e 1 1 u siita, etta 

alkaliuuttovaihe suoritetaan perhappokasittelyn jalkeen ilman valipesua, jolloin 
alkaliuuttovaiheen suodokseen jaa ainakin jonkin verran perhappoja, jotka muo- 
dostavat vetyperoksidia. 

10 18. Patenttivaatimuksen 16 tai 17 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
suodos kierratetaan happidelignifiointiin. 

1 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta valkaistava massa kasitellaan vetyperoksidilla ennen otsonikasittelya. 

15 

20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
valkaistava massa kasitellaan hemisellulaasilla ennen vetyperoksidikasittelya. 

21 . Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu 
20 siita, etta ainakin 10 %, edullisesti ainakin noin 15 %, massan karbonyyliryh- 

mista hapetetaan. 

22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
alkaliseen vaiheeseen tuodaan massaa, jonka karbonyyliryhmien maara on 

25 pienempi kuin 14 mekv kg kohti, kun massan valkaisuun on kaytetty 625 kg 
hapetusekvivalenttia tonnia kohti . 

23. Jonkin edelUsen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta valkaistava massa on kemiallinen, kemimekaaninen tai mekaaninen 

30 selluloosamassa. 



24. 



Patenttivaatimuksen 23 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
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valkaistava massa on happidelignifioitu sulfaattimassa. 



25. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u 
siita, etta otsonointivaiheeseen tulevan valkaistavan massan kappa-arvo on 2 - 

5 1 6, etenkin noin 2-10. 

26. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u 
siita, etta massa valkaistaan ainakin ISO-vaaleuteen 85 %. 

10 27. Selluioosamassan valkaisusekvenssi, tunnettu siita, etta se on 

- Z/Paa/P, 

- Z-Paa/P, 

- Z/Paa-P, 

15 -Z/Paa/E, 

- Z/Paa-E, 

- Z/Paa/EP, 

- Z/Paa/Ea, 

20 joUoin Z tarkoittaa otsonivaihetta 

Paa tarkoittaa peroksihappovaihetta 

P tarkoittaa peroksidivaihetta (paineeton tai hapella paineistet- 
tu) 

E tarkoittaa alkalista uuttovaihetta 
25 R tarkoittaa alkalista vaihetta, jossa kaytetaan boorihydridia, 

O tarkoittaa happidelignifiointivaihetta ja 
tarkoittaa pesuvaihetta 

28. Patenttivaatimuksen 27 mukainen valkaisusekvenssi, tunnettu siita, 
30 etta sita edeltaa peroksidi- (P) tai paineistettu (PO) peroksidivaihe. 



29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen valkaisusekvenssi, tunnettu siita. 
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etta otsonivaiheessa kaytetaan noin 1 - 12 kg otsonia^BDt (OJ - 1,2 %), 
perhappovaiheessa kaytetaan noin 1 - 3 kg perhappoa/BDt (0, 1 - 3 %), otsoni- 
vaihetta edeltavassa peroksidivaiheessa kaytetaan noin 5 - 30 kg vetyperoksidia 
/BDt (0,5 - 3 %) ja perhappoa seuraavassa peroksidivaiheessa kaytetaan noin 1 - 
5 20 kg vetyperoksidia/BDt (0,1-2 %). 

30. Patenttivaatimuksen 27 mukainen valkaisusekvenssi, tunnettu siita, 
etta sita edeltaa jokin seuraavista sekvensseista: 
~0/0-X/Q-(PO), 
10 -O/O-X/Q-P, 



- O-O-Q-P tai 
-O/O-X-Z/Paa/Q-P, 



jolioin 



X tarkoittaa massan kasittelya enisyymilla ja 

Q tarkoittaa kompleksinmuodostajan lisaysvaihetta. 
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3 1 . Otsonivalkaistu selluloosamassa, tunnettu siita, etta sen 
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- kappaluku on pienempi kuin 2, 

- viskositeetti on suurempi kuin 600 ml/g, 

- repaisyindeksi (T70) on yli 13 mN- m-/g ja 

- zero-spanvetoindeksi marasta arkista mitattuna (T70) on yli 100 N-m/g. 



